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Ueber den russischen Phenakıt. 


In Russland findet sich der Phenakit bloss im Ural, wo bis jetzt nur zwei Fundorte von 
ihm bekannt sind, nämlich: in den Smaragdgruben (85 Werst von Katharinenburg) und im 
Ilmengebirge. 

Die Entdeckung des Phenakits verdanken wir N. v. Nordenskiöld, der der Erste war, 
der eine ausführliche Beschreibung von diesem schönen Mineral gab'). Die Bestimmung des 
Phenakits hat der eben angeführte Gelehrte an Exemplaren vollzugen, die er im Jahre 1833 
von $. E. dem Grafen L. A. v. Perowsky erhielt und die aus den Smaragdgruben aus der 
Umgegend von Katharinenburg, stammten). Im Anfang waren die russischen Smaragdgruben 
der einzige Fundort des Phenakits, doch später, nämlich im Herbst des Jahres 1834, fand 
Ernst Beyrich dasselbe Mineral bei Frammont in Lothringen, in Frankreich, und gab eine 
ausführliche Beschreibung von ihm, und endlich im Jahre 1344 erkannte mein hochverehrter 
Lehrer, Gustav Rose, unter den Mineralien, die ihm die Herren R. Hermann und J. Auer- 
bach aus dem Ilmengebirge zusandten, dass der Phenakit auch in dieser Localität vorkäme, 
worüber er später eine detaillirte Mittheilung gab. 

Wenn man für die Grundform des Phenakits einen Rhomboäder annimmt, dessen Flächen 
in den Polkanten unter einem Winkel = 116° 36’ 0” und in den Mittelkanten — 63° 24 0" 
geneigt sind, und wenn man durch a die Haupt- oder Vertikalaxe und durch b eine jede von 


den drei Horizontalaxen bezeichnet, so bekommt man folgendes Axenverhältniss : 
see 70660 
—V0,437007 :1:1:1 


1) Poggendorffs Annalen 1833, Bd. XXVIIL, S. 420, und 1834, Bd. XXXL, S. 57. 
2) N. v. Nordenskiöld druckt sich bei dieser Gelegenheit folgendermaassen aus: 

«Das Mineral wurde mir durch die Güte des Hrn. Vicepräsidenten Perowsky aus St. Petersburg zugesandt, 
«nebst verschiedenen anderen Mineralien vom Ural, welche derselbe auf einer Inspectionsreise in jenen Gegenden 
«gesammelt hatte. Wiewohl es für Quarz ausgegeben wurde, mit dem es in gewisser Hinsicht eine erstaunliche 
«Aehnlichkeit hat, so schien es mir doch, wegen der besonderen Ausbildung seiner Krystalle, eine nahere Aufmerk- 
«samkeit zu verdienen. Durch Untersuchung vor dem Löthrohr fand sich bald, dass das Fossil nicht allein Quarz 
«sein könne. und dies Resultat wurde durch die vom Hrn. Adjunct Hartwall vorgenommene Analyse, die ich mit 
«seiner Erlaubniss in dem Folgenden bekannt mache, vollends bestätigt.» 
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und ferner können alle Formen, die sich an den Krystallen des russischen Phenakits haben be- 
stinnmen lassen, folgendermaassen ausgedrückt werden : 


Rhomboöäder der ersten Art. 


In den Figuren. Nach Weiss. Nach Naumann. 
Berne ktashruhawebhusenge nee ae > 
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Die wichtigsten Combinationen der oben genannten Formen der russischen Phenakit- 
krystalle sind auf Taf. I, IH, IH, IV u. V io schiefer und horizontaler Lage dargestellt, nämlich: 


Fig. 1 und | P »P2 
J [r Obi 4 ö ar 
Fig. 2 und 2bis | R a 
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Fig. 3 und 3bi) + , .7; 7 
R g a 
Fig. & und Abis) + m .— = 2 = 
pP pP a 
Fig. 5 und 5bis) — 2°, #2 
d a 
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1) Phenakit aus den Smaragdgruben von Katharinenburg!). 


Hier begegnet man dem Phenakit in demselben Glimmerschiefer, der ausser dem Smaragd 
noch viele andere Mineralien enthält, wie z. B. den Alexandrit (Chrysoberyll), Apatit, Quarz, 
Flussspath u. s. w.; so dass man bisweilen einige dieser Mineralien auf ein und demselben 
Stücke vereinigt sehen kann, wie den Phenakit mit dem Smaragd oder mit dem Alexandrit ete. 
Im Museum des Berginstituts zu St. Petersburg befinden sich Phenakitkrystalle, die selbst in 
ihrem Inneren krystallisirten Alexandrit enthalten. 

Die Phenakitkrystalle aus den Smaragdgruben zeichnen sich besonders durch ihre bedeu- 
tende Grösse, so wie auch in einigen Fällen durch ihre vollständige Durchsichtigkeit aus. 
Krystalle, die eine Grösse von 10 und mehr Centimeter im Durchmesser haben, habe ich Ge- 
legenheit gehabt in dem Museum des Berginstituts und in den schönen Sammlungen der Herren 
v. Rauch und P. A. v. Kotschubey zu sehen. In meiner eignen Sammlung befindet sich ein 
Krystall, der ungefähr 9 Gentimeter im grössten Durchmesser hat und ungefähr 6 Centimeter 
hoch ist, und der 1 Pfund und 59 Solotnik wiegt. Die Phenakitkrystalle kommen in den 
Smaragdgruben nesterweise vor. Zu Drusen vereinigte Krystalle sind viel seltener; man be- 
gegnet im Gegentheil ziemlich häufig Stücken, die aus drei oder mehr in paralleler Stellung 
verwachsenen Individuen bestehen. Was den Grad der Durchsichtigkeit anbelangt, so ist der- 
selbe sehr verschieden. Einige Krystalle sind vollkommen durchsichtig ohne den geringsten 
Riss, andere dagegen theilweise durchsichtig, theilweise rissig, noch andere ganz rissig und 
halbdurchsichtig, auch giebt es welche, die rissig und bloss an den Kanten durchscheinend 
sind. Der Phenakit aus dieser Localität ist gewöhnlich ganz farblos, doch zuweilen auch ein 


4) Die Smaragdgruben liegen nach des Grafen L. v. A. Perowsky und der Herren Gustav Rose und N. v. 
Nordenskiöld Angaben 85 Werst (nach C. Grewingk aber 60 bis 70 Werst) nordöstlich von der Stadt Katharinen- 
burg, nicht weit von dem Flusse «Bolschoi Reft», einem linken Nebenflusse der Püschma (T'opn. Kypnasm, 1851, Mac. II, 
erp. 147. Gustav Rose, Reise nach dem Ural und Altai, 1837, Bd. 1. S. 483. C.Grewingk, Verhandl. der R. K, Mine- 
ralogischen Gesellschaft zu St. Petersburg. Jahrgang 185%, 5. 206). 
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wenig gelb oder grau gefärbt. In sehr seltenen Fällen trifft man, dass die ganz vollkommen 
durchsichtigen Krystalle eine angenehme, blass rosenrothe Farbe haben und in diesem Falle 
verdienen sie den Vorzug, um zum Schleifen als Schmucksachen angewandt zu werden. 

Die Phenakitkrystalle aus den Smaragdgruben bieten grösstentheils ziemlich einfache auf 
Fig. 1 bis 12 abgebildete Combinationen dar, nämlich: 1) den Grundrhomboöder R—= + 7. 
dessen Mittelkanten durch die, mehr oder weniger schmalen oder mehr oder weniger breiten, Flä- 
chen des hexagonalen Prismas zweiter Art a = > abgestumpft werden, woher die Combina- 
tionen im ersten Falle ein mehr rhomboädrisches (Fig. 1), im zweiten Falle aber ein mehr 
prismatisches (Fig. 2) Aussehen erhalten. 2) Die vorhergehende Gombination mit Hinzufügung 
der Flächen des hexagonalen Prismas erster Art g = —. Diese letzten Flächen bilden ge- 
wöhnlich mehr oder weniger breite Abstumpfungen der Kanten des hexagonalen Prismas 
zweiter Arla — 2 (Fig. 3). 3) Das hexagonale Prisma zweiter Art a = = dessen Enden 
durch die Flächen der zwei Rhomboäder zweiter Attp = = = zugespitzt werden, woher 
die Zuspitzungsflächen auf den Flächen des Prismas gerade aufgesetzt sind (Fig. 4). Da aber 
die Flächen der beiden genannten Rhomboöder grösstentheils im gleichen Grade entwickelt 


sind, so erscheinen sie als eine wahre hexagonale Pyramide der zweiten Art und bilden ge- 


wöhnlich eine sehr symmetrische Zuspitzung. 4) Das hexagonale Prisma zweiter Art a— a 
dessen Enden durch die Flächen des Rhomboäders erster Art d—= — I (erster stumpferer 
Rhomboöder) zugespitzt sind (Fig. 5). Der Grundrhomboäder R—= —+ „> dessen Polkanten 
durch die Flächen des Rhomboeders erster Art d— — an dessen Mittelkanten durch die 
Flächen des hexagonalen Prismas zweiter Arta = = und dessen Mittelecken durch die 
Flächen des hexagonalen Prismas erster Artg — = abgestumpft sind (Fig. 6). Diese Com- 


bination ist zuerst von N. v. Nordenskiöld beschrieben worden. 6) Das hexagonale Prisma 


. oP2 . An . rn . 
zweiter Art a — ga dessen Enden durch die Flächen der beiden Rhomboeder zweiter Art 
;P2 , $ ß . E 
I Mr = zugespitzt und dessen Kanten durch die Flächen des hexagonalen Prismas erster 
Artg = »P, so wie die abwechselnden Gombinationsecken durch die kleinen Flächen des 
: n P Ber En ; - 
Grundrhomboöders R—= + „ abgestumpft sind (Fig. 7). 7) Das hexagonale Prisma zweiter 

sP2 , } re = ıp 
Art a nr desssen Enden durch die Flächen des Rhomboäders erster Art d—= — = 


zugespitzt sind und dessen abwechselnde Gombinationsecken durch die Flächen des Haupt- 


z P } i ; 

rhombo@ders R—= -+ z abgestumpft sind (Fig. 8). 8) Das hexagonale Prisma zweiter Art 
»P2 Pla N r 3P2 

a= ,-, dessen Enden durch die Flächen der beiden Rhomboöder p = # ",- zugespitzt 


, . Er . »P o 
und dessen Kanten durch die Flächen des hexagonalen Prismas erster Art g — =, abgestumpft 


| 
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»P2 . a 
7 dessen Enden durch die Flä- 


chen der beiden Rhomboäder zweiter Art p= + = zugespitzt und dessen abwechselnde Com- 


sind (Fig. 9). 9) Das hexagonale Prisma zweiter Arta = 


binationsecken durch die Flächen des Grundrhomboäders R— +7 abgestumpft sind (Fig. 10). 
10) Die Combination Fig. 8 mit Beifügung der Flächen der beiden Rhombo öder zweiter Art 
je In, die als Abstumpfungsflächen der Combinationskanten zwischen den Flächen d 


und R (Fig. 12) erscheinen. 11) Die vorhergehende Combination mit Hinzufügung der Flächen 
des hexagonalen Prismas erster Art g = = (Fig. 11). 


Dieses sind die wichtigsten Combinationen; doch in einigen, aber seltnen Fällen kom- 
men auch complicirtere vor, z. B. solche, wo die Flächen der Formen x, r, s und m als 
schmale Abstumpfungen eintreten. Diese letzten Flächen sind aber gewöhnlich sehr klein und 


undeutlich ausgebildet. Obgleich ich bis jetzt nie, an den durch meine Hände gegangenen 
Krystallen, die Rhomboöder zweiter Art p = + — von einander getrennt gesehen habe, 
sondern immer vereint, so ist es doch zu bemerken, dass an manchen Krystallen, wo die Flä- 
chen dieser beiden Rhombo&der p = + = nicht zu breite Zuschärfungen der Polkanten des 


Grundrhomboöderss R= + 2 bilden, dieselben nicht gleichmässig ausgedehnt sind und ge- 


ee 4 k 3P2 . s A 
wöhnlich sind die sechs abwechselnden Flächen p = + '7- viel breiter, als die anderen sechs 


Flächen p = — >. 

Die Beschaflenheit der Krystalllächen ist sehr verschieden. Gewöhnlich gehören die Flä- 
chen des hexagonalen Prismas zweiter Art a— > zu den ebensten und glänzendsten. Wenn 
die Flächen des Grundrhomboöders R= —+ 7 sehr entwickelt sind, so sind sie auch ziemlich 
eben und glänzend, obgleich in viel geringerem Grade als die vorhergehenden Flächen. In den 
Krystallen aber, wo die Flächen des Grundrhomboöders R—= -+ : als untergeordnet erschei- 


nen (Fig. 7, 8, 10, 11 u. 12) sind dieselben grösstentheils rauh und nicht glänzend. Die Flä- 


chen der Rhomboäder zweiter Artp = + 3P2 ind fast immer matt, obgleich zuweilen ziem- 


4 
lich eben. Die Flächen des Rhomboöders erster Art d—= — Le sind uneben, nicht glänzend 


und oft schwach drusenartig. Die Flächen des Prismas erster Art g = = sind immer rauh 


und nicht glänzend. Eben dasselbe kann man auch von den seltenen kleinen Flächen r = 
De re ER r 3P} r 3P.} in 
-z7Jı=- „ı=+77 uds— — | Sagen, den an den Exemplaren, die ich 


zu beobachten Gelegenheit hatte, waren dieselben rauh, schwach abgerundet und nicht glän- 
zend. Im Allgemeinen kann man sagen, dass die Flächen des hexagonalen Prismas zweiter Art 
er > sich durch Klarheit und Ebenheit auszeichnen, während die übrigen unebener und 


weniger spiegelnd sind. 


ÜEBER DEN RUSSISCHEN PHENAKRIT, (183) 7 


Wenn einige Phenakitkrystalle aus den Smaragdgruben ziemlich vollkommen ausgebildet 
sind (obgleich sie fast immer etwas abgerundete Kanten haben), so kommen doch auch viele, 
und zwar die grösste Anzahl derselben, nur zum Theil ausgebildet vor. Es gehört zu keiner 
Seltenheit Krystallen zu begegnen, deren eine Hälfte von ziemlich ebenen und ziemlich gut 
ausgebildeten Flächen begränzt ist, während die audere Hälfte aus kaum erkenntlichen und 


durchlöcherten Flächen besteht. 


P 


i sehr 


Bisweilen dehnen sich die zwei parallelen Flächen des Grundrhombo@derss R—= —+ , 


in der Richtung ihrer kurzen Diagonale aus, wodurch die andern vier Flächen R fast ver- 
schwinden und die Flächen des hexagonalen Prismas zweiter Arla — = in einer Richtung 
sehr verkürzt und in der andern sehr verlängert erscheinen. Das auf diese Art gebildete Indi- 
viduum hat etwas Aehnliches mit einer Ader, die den smaragdführenden Glimmerschiefer 
durchdringt. 


Die Spaltbarkeit an den Phenakitkrystallen aus den Smaragdgruben ist am deutlichsten 


= . . »>P2 
nur parallel den Flächen des hexagonalen Prismas zweiter Art a — 3 zu beobachten. Nach 
ar. : 2 Ps: en ; 
den Flächen des Grundrhomboäders R= + 7, ist sie kaum bemerkbar. Die Krystalle besitzen 


ziemlich starken Glasglanz. Ihre Härte ist etwas grösser als die des Quarzes. Das specifische 


Gewicht ist nach der Bestimmung von N. v. Nordenskiöld = 2,969, nach A. Breithaupt 


— 3,001 und nach meiner Bestimmung — 2,982"). Der Bruch ist ganz wie der des Quarzes. 

Das Verhalten des Phenakits, aus dieser Localität vor dem Löthrohre wurde zuerst mit 
grosser Ausführlichkeit von N. v. Nordenskiöld untersucht, derselbe erwähnt darüber fol- 
gendes?): 

«Vor dem Löthrohre, auch gepulvert, vollkommen unschmelzbar, unveränderlich. Vom 
«Borax in kleinen Stücken träg, in Pulver leichter zu einem klaren Glase löslich; man erreicht 
«einen Sättigungsgrad, bei dem die Kugel zwar klar bleibt, aber durch Flattern setzt sie weisse 
«Flocken ab, welche dann ohne neuen Zusatz von Borax, schwer fortzublasen sind. In der 
«Platinzange kann man leichter als auf Kohlen das Verhältniss treffen, bei welchem die Kugel 
«durch Flattern fleckenweis unklar, und in der inneren Flamme wieder klar wird. Von Phos- 
«phorsalz wird es, selbst gepulvert, äusserst träge gelöst, und um das Ungelöste erscheint ein 
«Kieselskelett, nach dem Erkalten wird die Kugel emailähnlich, wenn viel Steinpulver zugegen 
«ist, Mit Soda giebt es in keinem Verhältniss ein klares Glas, sondern nur ein weisses Email, 
«worin die ungeschmolzene Masse von einer geschmolzenen durchdrungen zu sein scheint. Auf 
«Platinblech mit Soda erhält man eine weisse, ungeschmolzene Schlacke, und das überflüssige 
«Natron träufelt ab, ohne einen Fleck auf dem Platin zu hinterlassen, Mit Kobaltsolution eine 
«schmutzig graublaue Farbe, welche beim beginnenden Schmelzen an einigen Stellen klarer 
«wird, aber nicht so schön als bei der Kieselerde». 


1) Vergl. unten «Speeifisches Gewichts des Phenak its». 
2, Poggendorff's Annalen, 1834, Bd. XXXT. 8. 59. 
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Die chemische Analyse des Phenakits aus den Smaragdgruben wurde von Hartwall') 
ausgeführt, der folgende Resultate erhielt: 


SELOIGENEERT SG EEE NEE 55,14 
Bay lardt ie ae re as an ges 44,47 
Spur von Thonerde und Talkerde, nebst Verlust. .... 0,39 

100.00 


2) Phenakit aus dem EIlmengebirge. 


Der Phenakit kommt hier auf der Ostseite des Ilmensees, 5 Werst nördlich von der 
Hütte Miask; vor, und bildet in krystallographischer Hinsicht die schönste und interessanteste 
Varietät. Wir verdanken R. Hermann und J. Auerbach die Entdeckung dieses Minerals im 
Ilmengebirge und die erste Bestimmung und ausführliche Beschreibung desselben, wie schon 
oben bemerkt wurde, Gustav Rose. Die Geschichte der Entdeckung des Minerals in dieser 
Localität giebt R. Hermann in folgenden Worten: 


«Unter einigen Topasen, die ich aus Miask erhalten hatte, bemerkten wir, Hr. Dr. Auer- 
«bach und ich, einen Krystall, dessen Form von der des Topases verschieden war. Da dieser 
«Krystall klein war und ich denselben durch eine chemische Untersuchung nicht zerstören 
«wollte, so übergab ich denselben Hrn. Dr. Auerbach, der eben im Begriff war, eine Reise 
«nach Berlin zu unternehmen, um ihn den dortigen Herren Professoren Weiss und Rose zu 
«zeigen und sie zu ersuchen, wo möglich, aus der Form jenes Krystalles seine Natur zu be- 
«stimmen. Diese Herren erkannten, dass der gedachte Krystall Phenakit sei. Es handelte sich 
«jetzt noch darum, die ursprüngliche Lagerstätte dieses Phenakits aufzufinden. Diese Nachfor- 
«schung wurde erleichtert durch den Umstand, dass auf derselben Stufe, auf welcher jener 
«Phenakitkrystall sass, noch zwei andere Mineralien vorkamen, nämlich Topas und bläulich 
«gefärbter Stilbit”). Der Phenakit musste also in einer Topasgrube des Distrikts von Miask vor- 
«kommen und zwar in einer Grube, in welcher der Granit durch kleine Gänge von bläulichem 
«Stilbit durchsetzt wird. Ich schikte oben erwähnte Stufe mit vorstehenden Bemerkungen an 
«den Aufseher über die Mineralgruben des Distrikts von Miask, Hrn. Stabs-Capitain Strischoff, 
«der auch alsbald die Grube, auf welcher jener blaue Silbit einbricht, ausfindig machte. Den 
«Phenakit fand man aber nicht, weil der Krystall, der Behufs der Messung ausgebrochen wor- 
«den war, unterwegs verloren ging, es daher an einem Mittel der Vergleichung fehlte. Als wir, 
«Dr. Auerbach und ich, im vorigen Herbste nach Miask kamen, stellten wır sogleich, ge- 
«meinschaftlich mit Hrn. Stabs-Capitain Strischoff, Nachforschungen auf der erwähnten 


1) Poggendorff's Annalen, 1834, Bd. XXX1. S. 60. 


2) Meinem Wissen nach ist dieser letztere noch von Niemand naher analysirt oder untersucht worden; es scheint 
sogar, dass seıne Natur bisher noch nicht mit Sicherheit ermittelt worden ist, N. K, 
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«Grube an und waren auch alsbald so glücklich, hier den ilmenschen Phenakit auf seiner Ge- 
«burtsstätte zu finden u. s. w.»') 

Die Lagerstätte des Phenakits aus dem Ilmengebirge ist ganz verschieden von der der 
Smaragdgruben. Im Ilmengebirge trifft man nämlich den Phenakit, zusammen mit grünen 
Feldspath- (Amazonenstein) und weissen Topaskrystallen, auf Granitgängen im Miaseit. Er 
kommt hier auch bloss krystallisirt vor, Die Krystalle sind indessen sehr klein, sie variiren von 
der Grösse eines Stecknadelkopfs bis zu der einer Linse, doch, in einigen seltenen Fällen, be- 
gegnet man auch Krystallen, die 15 bis 20 Millimeter im grössten Durchmesser haben. Einen 
Krystall von dieser Grösse, der zugleich auch sehr schön ausgebildet und vollkommen durch- 
sichtig war, hatte ich Gelegenheit bei dem Hrn. Stabs-Capitain des Berg-Ingenieur-Corps K. 
v. Romanowsky in Miask zu sehen. Wenn die Phenakitkrystalle aus dieser Localität auch an 
Grösse denen aus den Smaragdgruben nachstehen, so übertreffen sie bei Weitem diese letzteren 
in anderer Hinsicht. Die Krystalle aus den Smaragdgruben haben in der That fast immer mehr 
oder weniger abgerundete Kanten und bieten, wie wir oben gesehen haben, grösstentheils ein- 
fache Combinationen dar, während die Krystalle vom Ilmengebirge im Gegentheil sehr scharf- 
kantig und sehr reich an Flächen sind. Sie kommen einzeln, oder häufiger zu Drusen vereint, 
auf grünem Feldspath aufgewachsen vor. Die Krystalle sind oft in so grosser Menge neben 
einander verwachsen, dass sie in diesem Falle eine weisse krystallinische Kruste bilden, die 
entweder eine oder die andere Fläche der Feldspathkrystalle bedeckt. Bisweilen begegnet man 
auch solchen krystallinischen Phenakitkrusten, die ihrerseits wieder von grauem, ziemlich zer- 
brechlichem Quarz überzogen sind, 

Die wichtigsten Gombinationen der Phenakitkrystalle vom Ilmengebirge sind auf Fig. 13 
bis 23 abgebildet. Da die Figuren deutlich genug sind, um einen vollkommenen Begriff über 
das äussere Aussehen der Krystalle zu geben, so wollen wir eine specielle Beschreibung einer 
jeden Combination insbesondere übergehen, und hier hauptsächlich die Aufmerksamkeit unserer 
Leser auf die merkwürdige Tetaro@drie richten, der diese Krystalle untergeordnet sind. Diese 
Tetartoödrie, die, wie bekannt, von C. F. Naumann rhomboödrische Tetartoedrie genannt wird, 
ist eine der seltensten, welche bis jetzt an Mineralien beobachtet worden ist, woher sie ein be- 
sonderes Interesse bietet. Nach den Regeln der rhomboädrischen Tetartoädrie, die von C. F. 


Naumann so vollständig abgeleitet sind, müssen sich: die dihexagonalen Pyramiden mPn in 


= . r mPn I mPn . . > 5 
Rhomboöder der dritten Art 1er und ml. die dihexagonalen Prismen mPn in 


1) Journal fur praktische Chemie von O, L. Erdmann und R. F. Marchand, Leipzig 1846. Bd.XXXVIT, 5.186. 
Gustav Rose drückt sich über denselben Gegenstand lolgendermaassen aus: 

«Schon vor zwei Jahren halle Hr. Hermann in Moskau die Güte mir durch Hrn. Dr, Auerbach mit andern 
«Neuigkeiten vom Ural einen schönen weissen, glänzenden Krystall zur Ansicht zu schicken, der auf den Topasgruben 
«im Ilmengebirge vorgekommen war, und den ich bei näherer Untersuchung als Phenakit erkannte. Ich hatte damals 
«nicht Zeit, mich weiter mit ihm zu beschäftigen; er ging daher wieder nach Moskau zuruck: statt dessen erhielt nun 
«die königliche Sammlung eine Reihe anderer sowohl loser als aufgewachsener Krystalle, welche die genannten Ge- 
«lehrien von einer Reise nach dem Ural im Herbste des vorigen Jahres selbst mitgebracht hatten, die mich nun in den 
«Stand setzten, das Versäumte nachzuholen u. 5. w.» (Poggendorfis Annalen, 1846, Bd. LXIX. S. 143). 

> 
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: . o»Pn . . . 
hexagonale Prismen der dritten Art . die hexagonalen Pyramiden der Hauptreibe 
mP 


mP in Rhomboöder der ersten Art &- und die hexagonalen Pyramiden der Neben- 
. R Er . mP2 r . . 
reihe mP2 in Rhomboeder der zweiten Art E ,- verwandeln. Was die beiden hexagonalen 
Prismen »P und »P2 anbelangt, so müssen sie scheinbar ganz unverändert bleiben, ob- 
wohl eigentlich jede ihrer Flächen nur als das zur weiteren Ausdehnung gelangte Viertel einer 
fe: ig: „P »P2 
ganzen Fläche gedeutet werden muss, denen daher die Zeichen —- und —— zukommen. Aus 
dem oben Angeführten ist ersichtlich, dass in den Krystallen der Mineralien, die der rhomboe- 
drischen Tetartoödrie unterworfen sind, im Allgemeinen sämmtliche Pyramiden als Rlıomboöder 
und sämmtliche Prismen als hexagonale Prismen erscheinen müssen. Betrachten wir also jetzt 
bis zu welchem Grade die Krystallisalion des Phenakits aus dem Ilmengebirge diesen Forde- 
rungen entspricht. 

In den Phenakitkrystallen aus deın Ilmengebirge, so wie aus Frammont, sind die Rhom- 
boöder erster und dritter Art und das hexagonale Prisma dritter Art schon von Gustav Rose 
und Beyrich völlig nachgewiesen worden. Diese Formen sind in den Krystallen so deutlich 
und symmetrisch ausgebildet, dass sie keinen Zweifel übrig lassen, über die Rolle, die sie iu 


4 eng? : = E r 3Pp3 

den Combinationen spielen. Die Flächen der Rhomboöder dritter Attx — -+ Me und s —= 
r 3P% Fr : Pr: 5% 

ı z kommen an den Ärystallen aus dem limengebirge so deutlich und regelmässig vor, 


dass ihre Lage, wie auch Gustav Rose erwähnt, nicht allein auf das Bestimmteste zu sehen, 


sondern auch fast rund um den Krystall zu verfolgen ist. Was aber die Rhomboäöder zweiter 
Art anbelangt, so sind dieselben bis jetzt noch nicht mit Sicherheit nachgewiesen worden, denn 
en 


5 


die am häufigsten vorkommenden Flächen p = # > erscheinen an alten Krystallen als eine 
hexagonale Pyramide zweiter Art und die Flächen o sind 50 selten und klein, dass Gustav 
Rose nach den Exemplaren, die er in seinem Besitze bat, ihre Bedeutung nicht ermitteln 
konnte. Während meines vorjährigen Sommeraufentbaltes im Ural, habe ich mehrere Phenakit- 
krystalle aus dem Ilmengebirge gesammelt und unter diesen solche gefunden, wo die Flächen o 
ziemlich gross sind und wo sie nicht als eine hexagonale Pyramide zweiter Art, sondern als 
ein Rhomboöder zweiter Art erscheinen (Fig. 18, 19 u. 23), daher muss ihr krystallographischer 


ER: ıp2 . : Su „e SEE nES 
Ausdruck wirklich + °, sein. Um die rhomboödrische Tetartoödrie noch vollständiger ent- 


4 
wickelt zu sehen, bleibt es nur zu wünschen übrig solchen Krystallen zu begegnen, wo die 
E ?P2 P2 .. \ 
Flächen p = —+ \ undp = — 3 nicht zusammen, sondern getrennt von einander er- 


scheinen; doch an den Krystallen aus dem Ilmengebirge, die durch meine Hände gegangen 
sind, habe ich dies Phänomen bis jetzt noch nicht beobachten können'). 


4) Vielleicht wird man aber mit der Zeit unter den Phenakitkrystallen aus den Smaragdgruben solche finden, wo 
die Flächen p wirklich abwechselnd auf den Polkanten der Grundrhomboä@der vorkommen, denn die Herren P. A. v. 
Kotschubey und N.I.Lawrow besitzen Alabastermodelle von einem Phenakitkrystall aus dieser Localitat, an welchem 
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Die vorlerrschendsten Flächen an den Phenakitkrystallen aus dem Ilmengebirge sind die 


- r p u” : ae 
des Grundrhomboöders R—=-+ „> woher die Krystalle ein rhomboödrisches Ansehen erhalten. 


*_ me a : z P2 
Die Flächen des hexagonalen Prisma’s zweiter Ata—=», 
geordnet, als Abstumpfungsflächen der Mittelkanten des Grundrhomboäders. Die Flächen des 
pP 
4 


erscheinen fast immer nur unter- 
hexaxonalen Prisma’s erster Art g—= »- sind kleiner als die des hexagonalen Prisma’s zweiter 
Ata=» 7 und an vielen Krystallen fehlen sie auch gänzlich. Ich habe bloss an einem 
Krystalle, bei der grossen Anzahl, die mir zu Gesichte gekommen sind, die Flächen der beiden 
hexagonalen Prismen ziemlich stark entwickelt gesehen. Dieser Krystall ist auf Fig. 20 abge- 
bildet; man bemerkt auch an demselben die Flächen des ersten schärferen Rhomboeders m — 
— = die bis jetzt, meinem Wissen nach, noch von Niemand an den Krystallen aus dem 
IImengebirge beobachtet worden sind. Die Flächen des Gegenrhomboäders r — —; sind bald 
grösser, wie auf Fig. 15 (diese Combination ist zuerst von Gustav Rose beschrieben), bald 


kleiner. Dasselbe kann man auch von den Flächen des ersten stumpferen Rhomboöders d — 


‚p er * : :P2 . ; a 
— , sagen. Die Flächen der Rlomboöder zweiter Art p = # 7 sind fast immer ziemlich 
? : en = . P2 . 
entwickelt. Die Flächen des Rhomboöders zweiter Art o —= -+ 7 sind sehr selten und er- 


scheinen gewöhnlich als schmale Abstumpfungen. Dasselbe gilt auch für die Flächen des ersten 
schärferen Rhomboäders m = — = Den Flächen der Rhomboöder x und s begegnet man 
sehr oft und zuweilen sogar recht gross. Obgleich die Flächen x grösstentheils auf einer Seite 
von R erscheinen, so trifft man doch in einigen, wenn auch seltenen Fällei, Krystalle, wo die 
Flächen x an beiden Seiten von R in ein und demselben Grade entwickelt sind (wie dies zu 


ersehen ist an einem Krystalle aus meiner Sammlung, den die Fig. 19 darstellt) und wo also 


r 3Pj I 3p3 : ; £ f a 
I=+:i7 uddx= + - z vereint sind. Es kommen auch solche Gombinationen vor, 
4 
13 ” . ” * . Aloe r 3 P: - 
wo auf einer Seite von R die breiteren Flächen x = -+ en und auf der anderen die sehr 
5 2 nn Kaps. : £ - 
kleinen oder bloss nur die Spuren der Flächen x — + = sıch befinden. Bei der verschie- 


denen Ausdehnung der Flächen treten sehr gut die Zonen hervor, in denen die verschiedenen 
Flächen liegen, was überhaupt aber aus den Figuren am Besten zu ersehen ist. 
Die Phenakitkrystalle aus dem Ilmengebirge sind farblos, oft vollkommen durchsichtig 


und ziemlich stark g 


länzend von Glasglanz. Von den Phenakitkrystallen aus Frammont unter- 
scheiden sie sich, nach Gustav Rose’s') Bemerkung, hauptsächlich: durch die geringe Grösse 
auf einer Kante des Grundrhomboeders sich bloss eine Fläche p mit einer Fläche d, ohne die geringste Spur von einer 
anderen Fläche p befindet. Ich habe auf diese Modelle keine weitere Rıcksicht genommen, weil das Original selbst mir 


nicht zu Gesicht gekommen ist und weil die Combination derselben sehr unsymmetrisch dargestellt ist, 
1) Poggendorff’s Ann. 1846. Bd. LXTX. S. 148, 
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la ; »P2 
der Flächen des hexagonalen Prismas zweiter Arta = T ‚ durch das stete Vorkommen der 
Al r P 1: re: ; 
Flächen des Gegenrhomboöders = — 7, durch den völligen Mangel von Zwillings-Verwach- 


sungen, durch die stets vorkommende regelmässige Ausbildung ihrer beiden Enden, und, was 
den wesentlichsten Unterschied darbietet, durch die Stellung der Rhomboöder s und x, indem 
diese bei den Krystallen von Frammont, nach Beyrich’s Darstellung, auf derselben Seite des 
Grundrhomboöders, aber bei den Krystallen vom Ilmengebirge auf entgengesetzten Seiten liegen. 

Obgleich im Allgemeinen an den Phenakitkrystallen vom Ilmengebirge alle Flächen glän- 
zend sind, so muss man doch in dieser Hinsicht den Flächen r, x und o den Vorzug geben, 
denn diess sind gewöhnlich die glänzends‘ien und ebensten. Nach diesen kommen die Flächen 
g, a, s und m, die ebenfalls sehr eben und glänzend sind, Weniger eben, obgleich ziemlich 
glänzend, sind die Flächen R, d und p, die auch ziemlich oft etwas drusenartig erscheinen. 

Zum Schlusse der Beschreibung des Phenakits vom Ilmengebirge kann ich nicht unter- 
lassen den innigsten Dank meinen geehrten Freunden dem Hrn. Adjutanten S. M. des Kaisers 
P. A. v. Kotschubey, dem Hrn. Dr. R.v. Hermann und dem Hrn. Stabs-Capitain des Berg- 
Ingenieur-Corps K. D. v. Romanowsky auszudrücken, die mit der grössten Bereitwilligkeit 
mir ihre schönen Krystalle zur Untersuchung darboten. 


Winkel der Krystalle des Phenakits. 


Wenn man das oben angeführte Axenverhältniss der Grundform a:b:b:b = 0,66 1065: 
1:1:1 annimmt, so ergeben sich folgende Winkel, die aber bloss den Phenakitkrystallen aus 
Frammont und denen aus dem Ilmengebirge entsprechen, weil man bisher nur aus diesen beiden 
Localitäten die Krystalle mit gewünschter Genauigkeit messen konnte: 


Durch Rechnung. Durch Messung. 
n 8 ven BEN ee 116° 353 
N a N Mey en 127° 22' 
R:d......= 148° 18 
RE RR = IC. KORK EN 121° A1 
Re — 144° 40% 
R:r f ‚ 
in der ee >= ur 427 Pr ri 7a 44) 
er — 163° 32’ 
EIER. a 
ET .— 110° 53% 
BED nen By ap 9 par A Ar en A 156° 45 
Er = 168° 22 
in re zus) r 
Pin en a Arte 159° 543 


Pie Era: 
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N er 
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über R 

os na 
ne a, 
Er ARE RG 
le Bone Arar 
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r 
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iR Sn 
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Zone v. R 
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159° 56° 
165° 104 
152° 163° 
157° 423° 
134° 143 


132° 10%. 
—,4502 35 
— 151° 384 


129° 594 
160° 413° 
171° 35’ 

162° 234° 
131° 234° 


— 146° 4614’ 
— 160° 35’ 


133° 343° 


120° 0 
120° 0 
150° 0 


(489) 


' 


aa un 129° 584 


146° 49 


160° 354 


Bezeichnen wir jetzt im Allgemeinen: 


In den dihexagonalen Pyramiden mPn. 


Die normale Polkante durch X. 
Die diagonale Polkante durch Y. 
Die Mittelkanten durch Z. 


In den hexagonalen Pyramiden erster Art mP. 
Die Polkanten durch X. 
Die Mittelkanten durch Z. 
Den Neigungswinkel der Fläche zur Verticalaxe a durch i. 
Den Neigungswinkel der Polkante zur Verticalaxe a durch r. 


In den hexagonalen Pyramiden zweiter Art mP2. 
Die Polkanten durch Y. 
Die Mittelkanten durch Z. 
Den Neigungswinkel der Fläche zur Verticalaxe a durch i. 
Den Neigungswinkel der Polkante zur Verticalaxe a durch r. 
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In den sämmtlichen Rhomboöädern, d. h. in den Rhomboädern erster, zweiter 


und dritter Art. 
Die Polkanten durch X. 
Die Mittelkanten durch Z. 
Den Neigungswinkel der Fläche zur Verticalaxe a durch i. 
Den Neigungswinkel der Polkante zur Verticalaxe a durch r. 


Diese Bezeichnung beibehaltend, erhalten wir ferner durch Rechnung: 


Für die hexagonale Pyramide der ersten ArtRr=P. 


1X — 72° 20° 21" x = 144° 40 42” = 52° 387 40" 
17 = 3721 20” z= 74° 42 40° eh 3158" 
Für den Grundrhombo@äder R= + n. 
4x = 58180" X 116.80°0° i = 52° 38 40" 
172 —= 31? 42° 0 z= 63° 2% 0, rn ==09° 6 36. 
Für den Rhomboöäder der ersten Arttd= — = 
1X =1729,0546" x—=44l° 439” 1r=469% 636° 
1217 La“ 2:= 35°58.28 r— 79° 11° 45” 
Für den Rhomboäder der ersten Attm = — . 
1X = 43° 34 38" X—.187% 97 16° i = 33° 13 33’ 
1Z —= 46° 25' 22” zZ —= 92° 50 44" r = 52° 38’ 40" 
Für die hexagonale Pyramide der zweiten Artp = 3P2. 
iY—=78°22 3 Y= 156° 44 # a a 
17 = 23° 47 0’ Zi 477300) te 69°. 6137" 
Für den Rhomboeder der zweiten Artp = + >. 
1X — 69° 33’ 31” X. = 139° 71 2% ih 13 0" 
1Z = 20° 26 29° Zz—= 40° 52158" ri=il7° 34 24" 
Für die hexagonale Pyramide der zweiten Art o — 4P2. 

LY = 70° 41 38" 441? 23: 17° i = 48° 36 23” 
1Z = 41°23'37" z = 82° 47’ 14" r = 52° 38’ 40” 
Für den Rhomboäder der zweiten Arto—= + en 
1X = 55° 3'555” x = 1109 17551” i = 48° 36° 23" 
\Z = 3456 # Zumn6N5 RL 9° 7 ==166° 12° 59" 
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Für die dihexagonäle Pyramide x = $P3. 
I DE PET X 164° 33° 58° 
= 693 VER uber 
12 = 45° 16 45” 2: ,90%.33°80° 
Für den Rhomboöder der dritten Arix = —+ 
En DRAN x= 104° 242” i = 44° 4315" 
IE EIER zen” u=,68°. 12,39” 
Für die dihexagonale Pyramide s = 3P}. 
UX.=080° 64 587 X = 160° 29° 56” 
IN =.122 56,3% le, 
LET, 21: 427° 18,557 
Für den Rhomboöder der dritten Arts — — ö 
IX = 39° 5 44° X 1781128, i = 26° 20° 33” 
ıZz = 50° 54 16° zZ = 101? 48° 32" r = 44° 43 15” 


Resultate der Krystallmessungen des Phenakits. 


Die Phenakitkrystalle aus den Smaragdgruben sind gewöhnlich zu gross und ihre Flächen 
rofleetiren nicht hinseichend genug, um genaue Messungen an denselben vollziehen zu können. 
Ich konnte bloss zwei Arystalle aus dieser Localität messen, und zwar nur annäherungsweise. 
Ich habe nämlich gemessen: die Neigung der Fläche des Grundrhomboöders R zur anliegenden 
Fläche des hexagonalen Prismas zweiter Art a. Auf diese Weise erhielt ich an einem Krystalle 
den Winkel — ungefähr 121° 36 bis 40 und an einem anderen — ungefähr 121° 44. Da 
aber diese Messungen bloss annäherungsweise vollzogen sind, so kann man auf dieselben kei- 
nen allzugrossen Werth legen. 

Alle übrigen Messungen wurden von mir an kleinen Pbenakitkrystallen aus dem Ilmen- 
gebirge angestellt, und zwar nach der früheren Methode, d, h. mit Hülfe des Mitscherlich'- 
sehen Goniometers, welches aber bloss mit einem Fernrohre versehen war. Diese gemessenen 
Krystalle aus dem Ilmengebirge werde ich durch /M 1, 2, 3 u. s. w. bezeichnen. Obgleich 
man alle diese Messungen nicht als ganz genau annehmen kann, so sind sie doch genau genug 
um einen vollständigen Begriff über die wahre Grösse der Winkel des Phenakits aus dem 


Ilmengebirge zu geben. Folgendes sind die erhaltenen Resultate: 


Für x:r. 
Am Krystall MI =... 22... .165° 117 07 
a 


Mittel ==. ,...:165° 11° 1% (1) 
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Am Krystall #4 =.......165° 11° 0” (2) 
Am Kırystall 1% 8 =.......165° 10° 30” (3) 


Die an den Krystallen M 1 und K' 4 vollzogenen Messungen kann man als sehr genau 
betrachten, denn die Flächen x und r waren so eben und glänzend wie ein Spiegel und reflec- 
tirten daher das Bild vollkommen scharf und deutlich. Obgleich die Reflexion bei dem Krystall 
NY" 8 ziemlich deutlich war, so erschien das Bild doch an den Kanten wie in Nebel gehüllt. 
Daher bin ich der Meinung die Messungen (1) und (2) in Rücksicht zu nehmen. Jedenfalls be- 
trägt der mittlere Werth aus (1), (2) und (3): 


165° 10° 50” 


Aus dem oben angegebenen Axenverhältniss berechnet sich dieser Winkel = 165° 10° 24”. 


Für R:g. 
Am Kryaall 2 2.55» 127° 22 0’ (4) 
Die Rellection war hier ebenfalls ziemlich gut, woher man diese Messung auch als ziem- 


lich genau betrachten kann'). Durch Rechnung beträgt dieser Winkel = 127° 21° 20”. 


Für R:R (in den Polkanten). 
Am Krystal #2 =......116° 35 40” (5) 
Diese Messung ist auch sehr genügend, indem die Refleetion sehr deutlich war”). Durch 
Rechnung ist dieser Winkel = 116° 36’ 0”. 


Für p,: R, 
d.h. die Neigung der Fläche p, nicht zur anliegenden Fläche R, sondern zur nachfolgenden R, 
die von der Fläche p, durch die Fläche p, getrennt ist). 
Am Krystall M2=........136° 39° 15” (6) 
Am Krystall 4° 3 Sasse #0 
136° 40 40" 


Mittel. ..136° 40° 27’ (7 

Am Krystall #8 —=........136° 41 30° (8) 
Die Messungen am Krystall „1? 3 können als sehr scharf betrachtet werden, was aber 
die Krystalle 4 2 und MX 8 anbelangt, so reflectiren in diesen die Flächen p und R bei 


4) Am Krystall A? 8 habe ich durch Messung gefunden R : g = 127 24' 0, da aber das zu reflectirende Bild 
bei weitem nicht so deutlich war, wie im Krystall 2, so habe ich diese Messung oben nicht angeführt, 

2) Im Allgemeinen giebt es sehr wenig Krystalle, wo man diese Neigung mit gehöriger Schärfe messen kann, 
denn die Flächen R sind gewöhnlich ein wenig drusenartig und daher geben sie oft ein doppeltes Bild, auch scheint es. 
dass dieselben an mehreren Krystallen einer Verschiebung unterworfen sind. Unter anderen fand ich an einem Krystalle 
die Neigung der Flächen des Grundrhomboeders R in den Mittelkanten, wenn auch nicht ganz scharf, so doch ziemlich 
gut — 630 26’ 43" (Complement — 116° 33’ 17"). 
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Weitem nicht so deutlich als im Krystall X’ 3. Jedenfalls beträgt der mittlere Werth aus 
(6), (7) und (8): 
136° 40° 24° 


Durch Rechnung ist dieser Winkel = 136° 40° 2”. 


Diess sind Messungen, die den Vorzug verdienen. Jetzt werde ich meine übrigen Mes- 
sungen geben, die obgleich nicht so scharf, wie die oben Angeführten, doch zu gut sind, um 
sie mit Stillschweigen zu übergehen. Gewöhnlich war bei diesen letzteren das zu reflectirende 
Bild nicht ganz scharf, sondern an den Kanten wie in Nebel gehüllt, oder an denselben etwas 
verdoppelt. Jedenfalls werden hier bloss solche Messungen angeführt, wo die Verdoppelung nur 
im geringsten Grad erschien, während die übrigen (d. h. solche, wo die Verdoppelung sich in 


höherem Grade zeigte) verworfen wurden. Diese letzten Messungen sind folgende: 


Eür-xs: ö. 
Am Krystall 47 1 = 171° 35’ 0 9) 
Durch Rechnung beträgt dieser Winkel — 171° 35 5”. 


Fürp:R 
(d. h. die Neigung der Fläche p zur anliegenden Fläche R): 


Am Krystall „#2. An der einen Seite... — 159° 56° 17” 
An der anderen Seite — 159° 54 30” 
Mittel... = 159° 55’ 23 10 
An Krvstallsa EB — 159° 55° 0” (11) 
Am Krystall A 8.....:. ar are — 159° 54° »0" 12) 


Der mittlere Werth ans den Messungen (10), (11) und (12) beträgt: 
159° 54° 48" 


Durch Rechnung ist dieser Winkel —= 159° 55’ 58”. 


Fürp:p 
Am Krystall 7° 2 = 156° 45’ 0" (13) > 


Dieser Winkel beträgt durch Rechnung — 156° 44 4”. 


1) Gewöhnlich lässt sich diese Neigung nicht leicht messen, denn die Flächen p reflectiren meistens nicht scharf 
genug; auch scheint es, dass in einigen Krystallen dieselben einer Verschiebung unterworfen sind. Am Krystall A 1 
erhielt ich z. B, für p : p — 137° 5’ 30', obgleich die Reflexion ziemlich gut war, am Krystall 1" 3-fand ich dieselbe 
Neigung = 1562 46'0” und am Krystall 4? 8 = 136° 48' 30”. Da aber am Krystall 4° 1 wahrscheinlich eine von den 


gemessenen Flächen p sich nicht auf ihrer Normalstellung befindet und da an den Krystallen „4° 3 u. „#” 8 die Flächen 
p das Bild ziemlich schwach reflectiren, so habe ich auf alle diese Messungen keine weitere Rücksicht genommen, 


15 0194) N. v. KoxscuAarow. 
FürR:a 
Am Krystall 2° 2 — 121° 41’ 0’ (14) 
Durch Rechnung ist dieser Winkel — 121° 42 0”. 
Für p : s (über R) 
Am Krystall 7° 2 — 129° 58 10' (15) 


Durch Rechnung ist dieser Winkel = 129° 59° 20”. 


Fürp:a 
(in der Polkantenzone des Grundrhomboäders, nämlich das Complement des halben Polkanten- 
winkels der hexagonalen Pyramide p — 3P2 zu 180°): 
Am Krystall .# 2 — 101° 37’ 23 (16) 


Durch Rechnung ist dieser Winkel —= 101° 37’ 58”. 


Für R:s 


Am Krystall 7 2 —= 150° 1 0 (17) 
Durch Rechnung ist dieser Winkel — 150° 3° 22”. 
Fürs:a 
Am Krystall 7 2 —= 151° 39° 45 (18) 


Durch Rechnung ist dieser Winkel = 151° 38’ 38”. 
Fürr:m 
Am Krystall 4? 8 —= 160° 35’ 30’ (19) 
Durch Rechnung ist dieser Winkel = 160° 34 53". 
Fürm:g 
Am Krystall 7° 8 — 146° 49 0" (20) 


Durch Reehnung ist dieser Winkel — 146° 46’ 27". 


Fürr:R 
(in der Horizontalzone, d. h. die Neigung der hexagonalen Pyramide Rr = P in den 
Mittelkanten) : 
Am Ksystall 7 8 — 74° 44 30° (21) 


Durch Rechnung ist dieser Winkel = 74° 42 40". 
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Speeifisches Gewicht des Phenakits. 


Das speeifische Gewicht des russischen Phenakits ist zuerst von N. v. Nordenskiold 
bestimmt, der für den Phenakit aus den Smaragdgruben (Katharinenburg) = 2,969 gefunden 
hat. Später hat A. Breithaupt für dasselbe Mineral = 3,001 gefunden '). Ich habe auch 
von meiner Seite neuerdings einige Bestimmungen angestellt, die mir folgende Resultate ge- 


geben haben : 


a) Ein vollkommen durehsichtiger, farbloser Krystall aus den Smaragdgruben 


(Katharinenburg), welcher 9,123 Gram. wog. 


Spec. Gew. — 2,966 (Mittel aus zwei Wägungen) 


b) Ein kleines, geschliffenes, wasserhelles Stück von Phenakit aus den Smaragıl- 


gruben (Katharinenburg), welches 0,801 Gram. wog. 


Spec. Gew. — 2,996 


Der mittlere Wertli aus (a) und (b) beträgt also: 
2,981? 
und der nmüttlere Werth aus N. v. Nordenskiöld’s, A. Breithaupt’s und meinen Bestim- 


mungen: 


2,984. 


Besondere Bemerkungen über die Winkel der Phenakitkrystalle. 


In diesem Theile unserer Abhandlung wollen wir näher in Augenschein nehmen, welches 
Axenverhältniss das Geeignetste für die Phenakitkrystalle ist? Um diese wichtige Frage zu ent- 
scheiden, wenden wir uns zueisi zu den Messungen . die in verselriedenen Perioden an Phena- 
kitkrystallen ausgeführt wurden. 

Die ersten Messungen der Phenakitkrystalle aus den Smaragdgruben bei Katharinenburg 
(welche auch die einzigen waren bis zur Zeit der Entdeckung des Phienakits in Frammont) ver- 
danken wir N. v. Nordenskiöld. Obgleich dieser Gelehrte in seiner Abhandlung”) für die 
Neigung der Flächen des Grundrhomboeders in den Polkanten 115° 25 giebt, so ist es doch 
klar, dass man heut zu Tage diesen Winkel nicht in Rücksicht nehmen kann, denn, wie N. v. 


1) A. Breithaupt, Vollständiges Handbuch der Mineralogie. Dresden und Leipzig 1847. Dritter Band, S. 69; 

2) Für einen grossen, farblosen, aber sehr rissigen Krystall aus den Smaragdgruben von Katharinenburg (welcher 
49,285 Gram. wog) erhielt ich 2,946; für einen ziemlich grossen, vollkommen durchsichtigen Krystall, auch aus den 
Smaragdgruben von Katharinenburg (welcher 6.073 Gram. wog, erhielt ich 2,960. und für einen kleinen, sehr rissigen 
und nur durchscheinenden Krystall aus dem Ilmengebirge (welcher 1.176 Gram. wog) 2.899. Da aber der erste Krystall 
nicht durchsichtig, der zweile, obgleich vollkommen durchsichtig, doch von Glimmerschiefer nicht ganz befreit, und der 
letzte bloss durchscheinend und sehr klein war, so glaube ich, dass man diese Resultate nicht weiter in Rücksicht 
uehmen kann. 

3) Poggendorff’s Annalen. 183%, Bd. XXXI. >. 58. 
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Nordenskiöld selbst erwähnt, gründet sich diese Bestimmung auf Messungen, wo die Sicher- 
heit nicht weiter als 4 Grad geht. Jetzt, wo wir schon mehrere Messungen der Phenakitkrystalle 
besitzen, geht es deutlich hervor, dass der Winkel 115° 25 an Exemplaren erhalten wurde, 
die sehr wenig geeignet waren zu guten Messungen. Dasselbe ergiebt sich auch aus einer 
Messung, die in derselben Zeit von N. v. Nordenskiöld selbst angestellt wurde, denn unter 
anderen erwähnt er Folgendes: 
«Durch Zerschlagen eines grösreren Krystalls gelang es einige Stücke zu erhalten u. s. w. 
«Ein Stück mit ausgezeichnet klaren Flächen gab 148° 15 mit keinem grösseren Fehler 
N es : ee p 
«als 4 Minuten; wenn diess die Neigung zwischen den Flächen P (R —= + ,, nach unserer 


«Bezeichnung) und b (d= — . nach unserer Bezeichnung) wäre, so würde die von P gegen 
«P (d. h. die Neigung in den Polkanten des Grundrhomboeders) = 116 30 seyn. Da ich in- 
«dess die Lage der genannten Flächen auf keine Weise ermitteln konnte, so wage ich nicht sıe 
«zu diesem Verhältniss anzuwenden !).» 

Nun kommen die beiden letzten, von N. v. Nordenskiöld gegebenen Winkel sehr nahe 
denen, die aus E. Beyrich’s, Gustav Rose’s und meinen ziemlich genauen Messungen er- 
halten wurden. 

Aus allem dem oben Angeführten ist es klar, dass wir jetzt kurz annehmen müssen, dass 
N. v. Nordenskiöld für die Neigung der Fläche des Grundrhombo@ders R zu der Fläche des 


ersten stumpferen Rhomboödes d, in den Phenakitkrystallen aus den Smaragdgruben von Ka- 


tharinenburg, durch unmittelbare Messung —= 148° 15 gefunden hat, folglich ist, nach seiner 
Messung, die Neigung der Flächen des Grundrhomboeders R in den Polkanten = 116° 30 


und nieht 115° 25. 

Nach N. v. Nordenskiöld war E. Beyrich”) der Erste, der die Phenakitkrystalle, und 
zwar die aus Frammont, gemessen hat. Dieser letzigenannte Gelehrte hat nämlich die Neigung 
der Fläche des Gruudrhomboöders R zur anliegenden Fläche des hexagonalen Prisma's zweiter 
Art a gemessen, und den Winkel = 121° 40 gefunden. 

Noch später hat mein hochverehrter Lehrer Gustav Rose”) denselben Krystall aus Fram- 
mont gemessen, den E. Beyrich zur Fundamentalbestimmung des Phenakits benutzte, und für 
R:a— 121° 42 (statt 121° 40) gefunden. 

Endlich habe ich mehrere Messungen an Krystallen aus dem Ilmengebirge angestellt, 
deren Resultate oben ausführlich gegeben sind, 

Wenn man nun alle diese Messungen vergleicht, so geht daraus hervor, dass die Winkel 
der Phenakitkrystalle aus dem Imengebirge mit denen aus Frammont völlig übereinstimmen, 


was auch schon Gustav Rose erwähnt hat. Die Winkel der Phenakitkrystalle aus den SmaragJ- 


1) Poggendorff's Annalen, 1834, Bd. XXXI. S. 58. Hier ist zu bemerken, dass in der Abhandlung des N. v 
"ordenskiöld’s sich ein Druckfehler eingeschlichen hat, denn statt 116 30 ist 1169 10° gadruckt worden, 

2) Poggendorff’s Annalen, 1835, Bd. XXXIV, S. 519 und 1837. Bd. XLI, S. 323. 

3) Poggendorff’s Annalen, 1846, Bd. LXIX, S. 150. 
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gruben von Katharinenburg urterscheiden sich wahrscheinlich auch gar nicht von denen aus 
den beiden erstgenannten Localitäten. Die anscheinend geringe Verschiedenheit derselben in 
den Krystallen aus den Smaragdgruben muss man wahrscheinlich dem Umstande zuschreiben. 
dass diese Krystalle bis jetzt noch nicht mit gehöriger Schärfe gemessen werden konnten. 

Was jetzt die Grösse der Winkel der Phenakitkrystalle anbelangt, so habe ich aus einem 
Vergleich von einer ziemlich grossen Anzahl von berechneten und unmittelbar gemessenen 
Winkel gefunden, dass das Axenverhältniss a: b:b:b = 0,661065 : 1:1 : 1 (berechnet 
aus der Neigung R : a, die nach Gustav Rose’s und meinen eigenen Messuugen 121° 42 0" 
beträgt) die befriedigendsten Resultate giebt. Zur deutlicheren Auffassung halte ich es nicht für 
überflüssig hier eine vergleichende Tabelle beizufügen, in welcher die Winkel gegeben werden. 
die aus N. v. Nordenskiöld's, Beyrich’s und Gustav Rose's (übereinstimmen mit den mei- 
nieen) Daten berechnet wurden, so wie auch die Winkel, die ich durch unmittelbare Messungen 


erhalten habe. 


Berechnete | Berechnet: Berechnet: 
Winkel, nach N. v.! Winkel. nach E. | Winkel, nach G. 
Die Neigungen. Nordenskiöld’s Beyrich's Rose's und meinen \Gemessene Winkel 
Messungen aus Messungen, aus: Messungen, aus: 


R:d — 1482180" \R:a = 121740 0 |R:a — 121420 


R:g. .\ 127° 25 127° 183° | 127 211 127 22 
R:R | | a | I SE 
ul VE er 116° 30. | 46 #0 116 36 16 533 
ın X | | | 
Se te 121 45 121 40 ı A ee >) | 121 41 
x:ı | * «1:69 Ja 69: 11 165 10} | 165 103 
p,:R, | 159 544 | 159 57 159 56 | 159 543 
p,:R.. | 136 353 | 136 43 136 40 136 40! 
RL 171 343 a a a 1717 39 re Ma 
| 2 
SE 156 411 156 45) | 156 44 156 45 
ee I TER 130 ı | 129 594 | 139 581 
uber R, d. h. in der Pol. ’ 
kanlenzone des R 
Drsälgz oh : 101 39 ! 101 37 IB ARE Nee 
uber R. d. h. ın der Pol- | | : 
kantenzone des R. | | 
=, BR; ar 150 34 14:00 31 150 34 150 1 
Sl 151 All 151 363 151 383 151 393 
ep TERMS 160 343 160 35 160 354 
n der Horizoutalzune | I 
mio 146 50 146 44 146 464 146 49 
Re he 74 30 74 373 74 423 74 441 
n der Horizontalzone 


Anmerkung. Die mi oursiven Zahlen bezeichnelen Messungen gehoren zu den besten 
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